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Im Auftrag 



I 

Desinfizierende Auflage mit Silberbeschichtung 

Die Erfindung betrifft Materialien, die desinfizierend und insbesondere antimikrobiell 
wirksam sind, deren Verwendung als Auflagen, Tucher und insbesondere Wundauflagen 
5 und Wundabdeckungen. Durch die Beschichtung einer Seite eines PE-Netzes mit Silber 
und Laminieren dieses Netzes auf ein Vlies in der Weise, dass die Silberschicht zum 
Vlies gerichtet ist, wird der Abrieb von Silberpartikeln verhindert bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung der antimikrobiellen und desinfizierenden Wirksamkeit der Auflage. 

10 Die Behandlung und Heilung von bakteriell kontaminierter Haut und Wunden 
beziehungsweise von infizierter Haut Oder Wunden stellt eine grofie Herausforderung fur 

^ die Medizin und Naturwissenschaften dar. Vor allem bei schwer heilenden und 
chronischen Wunden tritt oftmals eine Besiedelung durch verschiedenste 
Mikroorganismen auf, die den Verlauf der Heilung stark verzogern oder manchmal auch 

15 v&llig unterbinden. Aber auch bei akuten Wunden, die durch Traumata, chirurgische 
Eingriffe oder auch nur einfache Verletzungen entstanden sind, ist ein Eindringen von 
und eine Infektion mit pathogenen Keimen nicht in jedem Fall auszuschliefien. 
Es sind verschiedene Moglichkeiten beschrieben, Mikroorganismen aus dem 
kontaminierten oder infizierten Gewebe einer Wunde zu entfernen, beziehungsweise 

20 darin a bzutGten. A ufier durch d ie o rale Gabe v on A ntibiotika kann d as E ntfernen v on 
pathogenen Mikroorganismen aus einer Wunde nach dem Stand der Technik durch die 
topische Anwendung eines Desinfektionsmittels oder eines Antibiotikums erreicht 
werden. Jedoch sind Antiseptika und Antibiotika zytotoxisch, und daruber hinaus haben 

^ viele pathogene Stamme Resistenzen gegen Antibiotika entwickelt. 

25 Hinlanglich bekannt und beispielhaft zur antimikrobiellen und/oder vorbeugenden 
Therapie von kontaminierten beziehungsweise infizierten Wunden ist die Verwendung 
von Oxidantien, zum Beispiel Jodtinktur, oder Antiseptika, zum Beispiel Salben mit 
Silbersulfadiazin. 

Silber stellt seit alter her aufgrund seiner breiten bakteriziden und fungiziden Wirkung ein 
30 Mittel der Wahl fur die Behandlung von Infektionen dar. Neben dem breiten 
Wirkungsspektrum zeichnet sich Silber durch eine Wirksamkeit auch bei kleinsten 
Mengen, d.h. in Spuren aus (oligodynamische Wirkung). Basierend auf diesen 
Kleinstmengen ergeben sich ausgezeichnete Vertraglichkeiten. So werden Silber- 
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Aerosole, Silberhaltige LSsungen, Salben Oder Tabletten und dergleichen weit verbreitet 
als Antiseptika eingesetzt. 

Auch in Form von entsprechend antimikrobiell ausgerusteten oder impragnierten 
Wundauflagen und Wundversorgungsmaterialien finden Silberhaltige Produkte 
Verwendung. Bekannt ist dabei der Einsatz von silberhaltigen Zeolithen, Giasern, 
Zirkonylphosphaten aber auch Silber in elementarer oder nanokristalliner Form. 
Prinzipiell kann man bei den verwendeten Silberdarreichungen zwischen solchen 
unterscheiden, bei denen die Silberionen schon als solche im Praparat zur Verfugung 
stehen und solchen bei denen durch „Oxidation des elementaren Silbers" das Silber erst 
in ionischer Form entsteht. Im ersten Fall handelt es sich prinzipiell urn einen LOsungs- 
oder lonenaustauschprozeft. Dieser fuhrt zu einer schnellen Bereitstellung von 
Silberionen. Dies fuhrt auf der anderen Seite aber auch zu einer schnellen Verarmung 
der Silberionen irri Praparat. Eine genugend hohe Menge an Silber bereit zu stellen, urn 
diesem Nachteil entgegen zu wirken ist jedoch nicht ohne weiteres machbar. 
Beispielsweise begrenzt die Cytotoxizitat die Hdchstmenge an vorhandenen Silberionen 
im Praparat. 

Weiterer Nachteil ist, wenn durch Proteine, andere Komplexbildner oder durch 
Vorhandensein von lonen, die schwerldsliche Silbersalze bilden, das Silber inaktiviert 
wird. Dieser Umstand ist in Wundflussigkeiten sicherlich gegeben. Im Gegensatz hierzu 
erfolgt die Silberfreisetzung aus „elementarem" Silber langsamer und Dber einen 
langeren Zeitraum, dafur aber kontinuierlich, da aus dem fur den Anwender unkritischen 
Reservoir des elementaren Silbers immer genugend Silberionen freigesetzt werden 
kdnnen. Dies ist davon abhangig, ob mehr oder weniger dieser lonen dem 
Gleichgewichtsreaktionen entzogen werden kdnnen. Die Freisetzung erfolgt somit „nach 
Bedarf 4 und eine wirksame Silbermenge ist gewahrleistet. 

Eine Obersicht der aus dem Stand der Technik bekannten antimikrobiell wirksamen 
silberhaltigen Wundversorgungsmaterialien liefert DE-A1 -19958458. 

Ein auf dem Markt erhaltliches Wundversorgungsprodukt mit antimikrobiellen 
Eigenschaften ist unter dem Namen Arglaes®,bekannt. Der Wirkmechanismus wird auf 
eine Technologie, genannt „Slow Release Polymer, zuruckgefuhrt, die im feuchten 
Milieu der Wunde eine langsame, aber konstante Freisetzung von Silberionen bewirkt 
(Biomed. Mat. Nov. 1995; Health Industry Today, 1 Nov. 1997, Vol. 58, No. 11). 
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DE-A1 -19958458 offenbart Wundauflagen, die aus einem synthetischen Polymermaterial 
bestehen, das metallionenhaltige Zeolithe enthait. 

Bekannt sind daruber hinaus aus der EP-A1-1 116698 und EP-A1-1 1 16700 silberhaltige 
5 Giaser, die eine antimikrobielle Wirksamkeit aufweisen. Diese werden jedoch nur in 
thermoplastischen Polymeren eingebettet, die im Haushalts- und Sanitarbereich in 
verschiedensten Formen wie Wandtapeten, Schneidbretter o. a. eingesetzt werden. 

Die US 5753251 und US 5681575 beschreiben antimikrobiell wirkende Beschichtungen 
10 mit sogenanntem nanokristallinem Silber, die auf einem Medizinprodukt durch 
Abscheidung von Metallen, beispielsweise Silber, aus der Gasphase hergestellt werden. 
Der a ntimikrobielle E ffekt b eruht a uf e iner F reisetzung v on I onen, A tomen, M olekulen 
Oder Clustern aus einem gest&rten Metallgitterverbund im Kontakt mit wasser- oder 
alkoholbasiertem Elektrolyt. Das entsprechende Produkt ist unter dem Namen Acticoat® 
15 bekannt. Nachteilig an diesem Praparat ist auch, dass die mit Silber beschichtete Lage 
auf einem Tragermaterial nur per UltraschweifJung punktuell verbunden ist. Weiterer 
Nachteil ist der mit dem Auge erkennbare Silberabrieb, der zu einer Schwarzfarbung der 
bedeckten Hautareale fuhrt. 

20 Auch in der US 2934066 wird bereits eine mit Metallen, insbesondere Silber, 
beschichtete Wundauflage beschrieben, die eine desinfizierende Wirkung aufweisen soil. 

o Bekannt sind auch Vlieswundauflagen, die mit einem Silber beschichteten PE-Netz 
^ abgedeckt sind, wie beispielsweise Katomed®. 
25 

In alien desinfizierenden Wundauflagen aus dem Stand der Technik sind die mit 
elementarem oder nanokristallinem Silber beschichteten Auflagen so aufgebaut, dass 
die mit Silber beschichtete Seite zur Wunde gerichtet. Nachteil der aus dem Stand der 
Technik bekannten desinfizierenden, mit Silber beschichteten Materialien ist daher, dass 
30 sie bei Kontakt mit der Haut oder der Wunde einen Abrieb bzw. eine Freisetzung von 
elementaren, kleinen Silberpartikeln aufweisen. Diese bilden Einschlusse auf der Haut 
oder in der Wunde, so genannte Granulome, und konnen zu Komplikationen bei der 
Wundheilung fuhren. Des weiteren ist die asthetische Akzeptanz bei den Anwendern 
aufgrund der dadurch hervorgerufenen Schwarzfarbung aufierst gering. 
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Es bestand daher der Wunsch nach einem Material, einer Auflage, insbesondere einer 
Haut- Oder Wundauflage, das die Nachteile des Standes der Technik nicht aufweist und 
trotzdem die antimikrobielle Wirksamkeit gewShrleistet. 

GelSst wird diese Aufgabe durch ein Material entsprechend dem Anspruch 1. 
Gegenstand der Unteranspruche sind dabei vorteilhafte Weiterbildungen des Materials 
und deren Verwendung. 

Es war uberraschend und fur den Fachmann nicht vorauszusehen, dass eine Haut- 
und/oder Wundauflage umfassend eine Flussigkeitsaufnehmende Schicht und eine 
FlussigkeitsdurchlSssige Abdeckschicht, die nur auf einer Seite mit Silber beschichtet ist, 
r wobei die Abdeckschicht auf der Flussigkeitsaufnehmenden Schicht so auflaminiert ist, 
so dass die Silberschicht zur Schicht gerichtet ist, die Aufgaben vollstandig I6st. 

Erstaunlich ist, dass die erfindungsgemafie Auflage desinfizierend, insbesondere eine 
antimikrobielle Wirksamkeit aufweist, was Freisetzungsversuche yon Silber in Losung 
sowie Studien zur Wirksamkeit belegen. In diesen Studien konnte eine ausgepragte 
antibakterielle Aktivitat gegen Escherichia coli und Pseudomonas aeuginosa und eine 
reduziertere Aktivitat gegen Staphylococcus aureus und Enterococcus hirae in dieser 
Reihenfolge belegt werden. Bestatigt wurde diese Wirksamkeit durch 
Freisetzungsversuche von Silber aus einer erfindungsgemafJen Wundauflage in 
phosphatgepufferte, isotonische Salzlosung, welche in diesem realistischen 
Wundflussigkeitsmodell eine ahnliche Freisetzung nach 12 und 24 Stunden wie die 
vergleichbaren bekannten Produkte Acticoat® oder Actisorb® aufweist. 

Die erfindungsgemafie Auflage ist besonders a Is Wundauflage, Wundabdeckung, z.B. 
Kompresse, zu verwenden. Aber auch die Verwendung zur Hautpflege, beispielsweise 
als Kosmetiktuch Oder in der Babypflege ist besonders vorteilhaft, da die zu behandelnde 
Haut nicht direkt mit der Silberbeschichtung in Beruhrung kommt. 

Die erfindungsgemafie Auflage besteht zumindest aus zwei Schichten, einer 
Flussigkeitsaufnehmenden, saugenden Schicht, bevorzugt bestehend aus einem textilen 
Flachengebilde, z.B. einem Vlies, welches Wundsekrete aufnehmen kann, und einer 
Flussigkeitsdurchlassigen Abdeckschicht, bevorzugt einem Kunststoffnetz, z.B. einem 
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Polyethylen (PE) Netz, oder einer perforierten Folie. Die Abdeckschicht ist nur auf einer 
Seite mit Silber beschichtet und derart auf die Flussigkeitsaufnehmende Schicht 
ganzfiachig laminiert, dass die Silberschicht zum Tragermaterial gerichtet ist. Zusatzlich 
kann die Abdeckschicht zum Vlies z.B. mit Aluminium beschichtet sein. Die 
Silberbeschichtung erfolgt dann auf die Aluminiumschicht. 
Die erfindungsgemafie Wundauflage und deren Aufbau bewirkt, dass 

- durch die Benetzung der Silberschicht mit Wundflussigkeit eine Freisetzung von 
Silberionen und danrnt eine antimikrobielle Wirkung gewShrleistet ist, 

- kein direkter Abrieb bzw. keine Freisetzung von Silberpartikeln in die Wunde oder auf 
die Haut erfolgen kann und damit das Risiko von Komplikationen bei der 
Wundheilung oder Hautpflege minimiert wird, 

- durch die Abdeckung und das vollstandige Laminieren mit dem Netz bzw. 
perforierten Folie wird die Freisetzung von Fasern aus der textilen Schicht in die 
Wunde sowie ein Verkleben mit der Wunde verhindert. 

Die Abdeckschicht basiert bevorzugt auf einer Netz- oder Lochstruktur eines polymeren 
Fiachenmaterials, wodurch die Durchiassigkeit fur Flussigkeit gewahrleistet ist. Damit 
kann die Wundflussigkeit an die saugende Schicht gelangen und dort mit dem Silber in 
Kontakt treten. Geeignet sind handelsubliche Netze bzw. Folien auf PE- oder PP-Basis 
aber auch auf Basis anderer Polymere, z.B. Polyurethan. Alternativ kann als 
Ausgangsmaterial fur die zusatzliche Ausrustung mit Silber auch handelsubliche mit 
Aluminium bedampfter PE-Netze verwendet werden Die Aufbringung der Silberschicht 
kann mittels Abscheidung von Silber aus der Gas-Phase (Bedampfung), mittels Sputtern 
oder uber Beschichten erfolgen. Das Fiachengewicht der Abdeckschicht inklusive der 
Silberbeschichtung betragt bevorzugt 25 g/m 2 . 

Oberraschenderweise konnte dieser Aufbau ohne Einbussen hinsichtlich der 
antimikrobiellen Wirksamkeit verwirklicht werden. Eine Wirksamkeit wird dabei schon bei 
sehr geringen Silberbeschichtungen beobachtet, wobei zur Sicherstellung der 
Wirksamkeit eine Beschichtung von bevorzugt 10 mg Silber/m 2 erreicht werden sollte. 
Aus Produktionsgrunden kdnnen auch hohere Auftrage von Silber erreicht werden. So 
konnte gezeigt werden, dass auch bei Silberauftragen von 600 mg/m 2 keine Gefahrdung 
des Verwenders besteht. Bevorzugt betragt die Silbermenge 60 - 150 mg/m 2 , 
insbesondere 60 - 80 mg/m 2 . 
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Die Flussigkeitsaufnehmende Schicht besteht bevorzugt aus einer textilen Flachenware, 
' bevorzugt aus einem Vlies, Gewebe. Gewirk, Filz, etc. Die eingesetzten Materialien 
entsprechen den in der Regel fur Wundauflagen eingesetzten Fasern und Garnen aus 
Viskose, Polyethylen, Polypropylen, Polyestern, etc. Im Falle einer Laminierung der 
Abdeckschicht auf die FIQssigkeitsaufnehmende Schicht uber Schmelzfasern ist auf eine 
genOgende Menge von schmelzbaren Fasern zu achten. Die angestrebten 
Flachengewichte der FlOssigkeitsaufnehmenden Schicht sind einerseits abhangig von 
der vorgesehenen Verwendung und andererseits von der Art der Laminierung. Fur 
Standard Pflasterprodukte zur Behandlung von Alltagswunden sind Flachengewichte 
zwischen 80 und 150 g/m 2 meist ausreichend. Bevorzugt ist ein Flachengewicht von 125 
g/m 2 . Beispielsweise fur Kompressen zur Versorgung grolierer Wunden sind auch. 
hbhere Flachengewichte und FIQssigkeitsaufnahmekapazitaten notwendig und mSglich. 

Die Laminierung der Abdeckschicht auf das Vlies erfolgt bevorzugt unter Verwendung 
von anschmelzbaren Fasern Ober Hitze und Druck. Auch Ultraschallverschweiftung, wie 
im Falle von Acticoaf®, ist eine Moglichkeit, wobei in diesem Fall durch die angewandte 
Punktverschweiftung nur eine sehr schwache Bindung zwischen Vlies und Netz gegeben 
ist. so dass bevorzugt eine flachenhaftere Befestigung vorzuziehen ist. Die Verwendung 
von Klebstoffen erscheint eine weitere Alternative, wobei hierbei beachtet werden muss, 
dass der eingesetzte Kleber zu keiner Beeintrachtigung der Silberfreisetzung als auch 
des Anwender fuhrt. 

Ein Vergleich mit bekannten Silberhaltigen Wundauflagen zeigt, dass die 
erfindungsgemafie Auflage ebenfalls eine zu Beginn der Applikation vorteilhaft hohe 
Silberfreisetzung zeigt. Hingegen zeigt sich jedoch auch Ober einen langeren Zeitpunkt 
nach der Applikation eine ausreichend hohe Freisetzungsrate, so dass weder eine 
uberproportionierte Dotierung mit Silber erfolgen muss noch das die Wundauflage nach 
kurzer Zeit ausgetauscht werden muss. Dies ist fur den Anwender von grofJem Vorteil, 
da er die Auflage Ober einen langeren Zeitraum verwenden kann ohne Einbuften 
hinsichtlich der antimikrobiellen bzw. desinfizierenden Wirkung hinzunehmen. 

Der wesentliche Vorteil der erfindungsgemalien Auflage zeigt sich jedoch im Abrieb. 
Allein das Reiben mit dem Finger auf der der Haut zugewandten Seite der 
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erfindungsgemafien Auflage im Vergleich mit bekannten Wundauflagen zeigt, dass 
keinerlei Abrieb geschweige eine SchwarzfSrbung zu beobachten ist. Dies ist 
insbesondere bei Auflagen, die vom Benutzer ohne arztlichen Beirat verwendet werden, 
auch aus asthetischen Grunden vorteilhaft. 

Als Beleg der Abriebfestigkeit wurden Abriebfestigkeitsprufungen durchgefuhrt. Die 
Prufungen wurden analog der Reibeechtheit von Farbungen und Drucken gemaii DIN 
54021 durchgefuhrt. Die anschliefiende Bewertung erfolgte nach ISO 105-A03:1993 mit 
einem Graumafistab der Skala 1 bis 5, wobei der Wert 1 einer starken, schwarz 
Verfarbung und 5 keiner Verfarbung entspricht. Die Ergebnisse sind in Fig. 1 dargestellt. 
A: Acticoat ®; Graubewertung: 3 

B: Silberbeschichtete Auflage, Silberschicht zur Haut gerichtet: Graubewertung: 2 
C: erfindungsgemafte Auflage: Graubewertung: 5 

Die insbesondere aus asthetischen Grunden vorteilhafte Verminderung des Abriebs wird 
durch die Abbildungen eindrucksvoll bestatigt. So zeigt die erfindungsgemafJe Auflage 
(Fig, 1 , C) eine Graubewertungszahl von 5, d.h. keinerlei Verfarbung. Die 
Vergleichspraparate hingegen zeigten Verfarbungen mit G raubewertungszahien von 2 
bis 3. 

In Fig. 2 ist das erfindungsgemafJe Material in der Drauf- bzw. Seitenansicht skizziert. 
Auf der Flussigkeitsaufnehmenden Schicht (1) ist die Abdeckschicht (2) auflaminiert. Auf 
der -der Schicht (1) zugewandten Seite ist die Abdeckschicht (2) mit Silber (3) 
beschichtet. I n d er b evorzugten A usfuhrungsform b efindet s ich a uf d er A bdeckschicht 
eine Lage Aluminium (4), auf der das Silber aufgetragen worden ist. Die Lage Aluminium 
verbessert zum einen die Beschichtung mit Silber und zum anderen den optischen 
Effekt. 

Das erfindungsgemafie Material ist einerseits zur Verwendung als Wundauflage fur 
selbstklebende Pflasterprodukte geeignet und andererseits als isolierte 
Wundaufdeckung, die zusatzlich auf der Wunde fixiert werden kann. 

In Fig. 3 ist die Verwendung des erfindungsgemafien Materials als Pflasterprodukt 
skizziert. Die Auflage (A), bestehend aus den Schichten 
- Flussigkeitsaufnehmende Schicht (1 ) 
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- Abdeckschicht (2) 

- Aluminiumschicht (4) 

- Silberschicht (3), 

ist auf einem Tragermaterial (5), das mit einer Klebmasse (6) beschichtet, aufgebracht. 
Das Pflaster ist somit ahnlich klassischen Pflasterstrips aufgebaut und die Klebschicht 
und Wundauflage kann mit einem Siegelpapier (7) eingedeckt sein. 

Wenn, wie in Fig. 3 gezeigt, eine zusStzliche Verklebung erwunscht ist, kann durch 
Zusatz einer Randschichtverklebung die erfindungsgemaiie Auflage auf der Haut 
verklebt werden. Die erfindungsgemaiie Auflage ist dann entsprechend bekannten 
Wundverbande aufgebaut. Es ist dabei eine Rundumverklebung, wie bei Pflasterstrips, 
Oder eine Verklebung auf zwei Seiten, wie bei Pflasterrollenware, mfiglich. 

Eine geeignete Klebemasse fur die Randschichtverklebung uber das zusatzliche 
Tragermaterial ist in der Schrift DE 27 43 979 C3 dargelegt. Weiterhin sind fur die 
Klebebeschichtung bevorzugt handelsubliche druckempfindliche Klebmassen auf 
Acrylat- Oder Kautschukbasis einsetzbar. 

Besonders bevorzugt werden thermoplastische Heifischmelzklebemassen auf Basis 
naturlicher und synthetischer Kautschuke und anderer synthetischer Polymere wie 
Acrylate, Methacrylate, Polyurethane, Polyolefine, Polyvinylderivate, Polyester oder 
Silikone mit entsprechenden Zusatzstoffen wie Klebharzen, Weichmachern, 
Stabilisatoren und anderen Hilfsstoffen soweit erforderlich. Gegebenenfalls kann eine 
Nachvernetzung durch UV- oder Elektronenstrahlen-Bestrahlung angebracht sein. 
Insbesondere Heifischmelzklebemassen auf Basis von Blockcopolymeren zeichnen sich 
durch ihre vielfaltige VariationsmSglichkeiten aus, denn durch diegezielte Absenkung 
der Glasubergangstemperatur der Selbstklebemasse infolge der Auswahl der 
Klebrigmacher, der Weichmacher sowie der Polymermolekulgrofie und der 
Molekularverteilung der Einsatzkomponenten wird die notwendige funktionsgerechte 
Verklebung mit der Haut auch an kritischen Stellen des menschlichen 
Bewegungsapparates gewahrleistet. 

Das erfindungsgemafJ ausgestattetes Verbandsmaterial, mit oder ohne zusatzlicher 
Randverklebung, wird wie ublich auf die Wunde aufgelegt. 
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Mit dem Entfernen der silberhaltigen Auflage ist die antibakterielle Wirkung aufgehoben. 
Ein Nachwaschen der Wunde oder der Haut entrant, da ein Entfernen von zuvor 
temporar applizierten Antiseptika und Antibiotika entrant. 

Neben der Verwendung als Wundauflage oder als Wundabdeckung in Form von 
Kompressen ist auch eine Verwendung der erfindungsgemafien Auflagen zur Hautpflege 
moglich. 

Beispielsweise kann die angefeuchtete Haut mit der Auflage, beispielsweise in Form 
eines Tuches, bedeckt oder betupft werden. Die Feuchtigkeit dringt durch die 
Abdeckschicht in die Feuchtigkeitsaumehmende Schicht und tritt mit der Silberschicht in 
Kontakt. Somit ist die Freisetzung von Silber und die damit verbundene desinfizierende 
oder antimikrobielle Wirkung gewahrleistet. Vorteil der erfindungsgemafcen Auflage ist, 
das bei diesen ggr. kosmetischen Anwendungen keinerlei Verfarbungen der haut 
auftreten konnen. Insbesondere in der Babypflege ist dies eine enorme Bereicherung der 
angebotenen Pflegetucher und Auflagen. 
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Zeichnungen 

Fig. 1 
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Fig. 3 
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Patentanspruche 

1. Antimikrobiell oder desinfizierende Haut- und/oder Wundauflage umfassend eine 
Flussigkeitsaufnehmende Schicht (1) und eine Flussigkeitsdurchlassige 
Abdeckschicht (2), die nur auf einer Seite mit Silber beschichtet (3), dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abdeckschicht (2) auf der Schicht (1) ganzflSchig 

• auflaminiert ist, so dass die Silberschicht (3) zur Schicht (1) gerichtet ist. 

2. Auflage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der 
Abdeckschicht (2) und der Silberschicht (3) eine Schicht aus Aluminium (4) 
vorgesehen ist. 

3. Auflage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch g ekennzeichnet, dass 
die Flussigkeitsaufnehmende Schicht aus einer textilen Fiacheoware, bevorzugt aus 
einem Vlies, Gewebe, Gewirk oder Filz, besteht mit einem Flachengewicht zwischen 
80 und 150g/m 2 . 

4. Auflage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch g ekennzeichnet, dass 
die Abdeckschicht eine Netz- oder Lochstruktur aufweist. 

5. Auflage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch g ekennzeichnet, dass 
die Abdeckschicht aus einem polymeren Fiachenmaterial, bevorzugt Netzen oder 
Folien auf PE- oder PP-Basis, besteht. 

6. Auflage nach einem der vorstehenden Anspruche dadurch gekennzeichnet, dass die 
Silberbeschichtung ein Flachengewicht von 10 bis 600 mg Silber/m 2 , bevorzugt 20 
bis 150 mg/ 2 , insbesondere 60 - 80 mg/m 2 aufweist. 

7. Auflage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Flussigkeitsaufnehmende Schicht auf einem Tragermaterial, das mit einer 
Klebschicht beschichtet ist, aufgetragen ist. 

8. Verwendung der Auflage nach einem der Anspruche als Wundauflage, Kompresse, 
Wundabdeckung, Pflaster oderTuch. 
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9. Verwendung der Auflage nach Anspruch 7 als Pflaster. 

10. Verwendung der Auflage nach einem der Anspruche 1 bis 7 zur Hautpflege, 
insbesondere zur Babypflege. 

1 1 . Verwendung der Auflage nach einem der Anspruche 1 bis 6 zur Desinfektion von 
Oberflachen oder der Haut. 
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Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft antimikrobiell Oder desinfizierende Haut- und/oder Wundauflage 
umfassend eine Flussigkeitsaufnehmende Schicht (1) und eine Flussigkeitsdurchlassige 
Abdeckschicht (2), die nur auf einer Seite mit Silber beschichtet (3), so dass die 
Silberschicht (3) zur Schicht (1) gerichtet ist. 

Durch die Beschichtung einer Seite eines PE-Netzes mit Silber und Laminieren dieses 
Netzes auf ein Vlies in der Weise, dass die Silberschicht zum Vlies gerichtet ist, wird der 
Abrieb von Silberpartikeln verhindert bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der 
antimikrobiellen und desinfizierenden Wirksamkeit der Auflage. 

(Zeichnung zur Zusammenfassung: Figur 3) 
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